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(54) Title: WELDABLE DRAWN PLASTIC STRIP AND STRUCTURES PRODUCED FROM SUCH STRIP 

(54) Bezekhnang: VER STRE CKTER, VERSCHWEISSBARER STREIFEN AUS KUNSTSTOFF UND DARAUS HERGESTELLTE 
STRUKTUREN 

(57) Abstract 

The invention concerns weldabl© drawn plastic strip chaiacterized in that it has at least one surface in which axe *robfd4fti absorptive 
particles which have a significantly higher absorptive power for electromagnetic radiation in the 10 to 50,000 MHz frequency range 
the plastic from which the strip is made. The strip can be welded to itself at the ends through the surface layer containing the absorptiv e 
particles. Mats can be produced from cross-laid strips welded together at the crossing points by electromagnetic radiation. 

(57) Z m m inro»iifaBBiing 

Verstreckter, verschweiflbarer Streifen aus Knnststoff, dadurch gekermzeichnet, daB er zumindest eine OberflSche aufweist, in 
wekhe OberflSche Absorptions- Partikel eingelagert sind, die eine deuflkrh adhere AbsorptionsfiUng^eit fur ctektrornagnetische Strahlung im 
Frequcnzbereica von 10 bis 50000 MHz aufweisen als der Knnststoff, aus dem der Streifen besteht. Der Streifen kann fiber seine Enden 
mit skh selbst fiber die Abscrptiona-Partikel enthaltende Oberflachenschicht verschweifit sein. Aus sich fl betkieuz enden Streifen, die an 
ihren Kreuz un g spu nkten fiber ekJdxomagnetische Strahlung miteinander verschweiBt werden, konnen Matten hergestellt werden. 
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Verstreckter, verschwe±0barer Streifen aus Kunststoff 
und daraus hergestellte Strukturen 



* * * 



Beschreibung : 

Die Erfindung betrifft einen verstreckten, verschwei/Jbaren 
Streifen aus Kunststoff und daraus hergestellte Strukturen. 

Derartige Streifen sind beispielsweise aus DE-OS 22 46 051 
zur Herstellung von Matten bekannt. Die Streifen bestehen 
aus zwei Polymerschichten mit unterschiedlichem Schmelz- 
punkt, wobei das eine Polymer den Festigkeitstrager bildet 
und deshalb verstreckt ist r wahrend das andere Polymer mit 
dem niedrigeren Schmelzpunkt zum VerschweifJen der Streifen 
dient. Die Auswahl der zu verwendenden Kunststoffe ist 
problematisch. Beim nachfolgenden Verstrecken dieser zu- 
mindest doppelschichtigen Streifen kann es zur Ripbildung, 
ja sogar zum Abblattern der zur Schwei0ung vorgesehenen 
Schicht(en) koramen. Die Auswahl entsprechender Kunststoffe 
ist auperdem auf wenige Paarungen begrenzt r da in der Regel 
nur solche Kunststoff paarungen infrage kommen, die gut 
aneinander ha f ten, und bei denen die Differenz der beiden 
Schmelzpunkte moglichst gro£ ist. Wird die 
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Schmelzpunktdif f erenz zu gering gewShlt, tritt eine Desori- 
entierung des die Festigkeit des Streifens gewahrleistenden 
Polymers und somit eine Festigkeitsminderung des Streifens 
ein. Dies umso mehr, je geringer die Schmelzpunktdif f erenz 
ist. 

Im Sinne der vorliegenden Erfindung sollen mit dem Begrif f 
Streifen alle diejenigen Gebilde zusammengef apt werden, die 
in einer Richtung eine deutlich gropere Dimension aufweisen 
als in den beiden anderen, senkrecht zur ersten Richtung 
verlaufenden Richtungen. Insofern sind unter Streifen im 
Sinne der Erfindung beispielsweise Mono fi lament e, Multi- 
filamente Oder Bander zu verstehen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die oben ge- 
nannten Nachteile zumindest weitgehend zu beseitigen. Es 
sollen Streifen zu Verfiigung gestellt werden, die ohne 
groPen Aufwand miteinander verschweipbar sind. Beim Ver- 
schweipen derartiger Streifen, sollen diese einen mdglichst 
geringen Festigkeitsverlust erleiden. 

Diese Aufgabe wird bei einem verstreckten, verschweipbaren 
Streifen aus Kunststoff , dadurch geldst, dap er zumindest 
eine Oberflache aufweist, in welche Oberflache Absorptions- 
Partikel eingelagert sind, die eine deutlich hShere Absorp- 
tions fShigkeit fur elektromagnetische Strahlung im Fre- 
quenzbereich von 10 bis 50000 MHz aufweisen als der Kunst- 
stoff, aus dem der Streifen besteht. 

Die erf indungsgemSPen Streifen lassen sich durch die bei der 
Herstellung von zweischichtigen Streifen lib lie he Verf ahren 
herstellen, wo bei der fertige Streifen jedoch nunmehr iiber 
den gesamten Querschnitt denselben Kunststoff aufweist. Eine 
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Verstreckung zur Erhohung der Festigkeit und des Moduls des 
Streifens ist somit ohne Gef ahr der Ripbildung und des 
AbblMtterns mSglich. Beim Schwei0en wird aufgrund der 
eingelagerten Absorptions -Part ikel fast nur der diese 
Partikel enthaltende Bereich erschmolzen, so dap auperhalb 
des die Absorptions -Partikel enthaltenden Bereichs eine 
Desorientierung der Streifen weitgehend, ja sogar raeist ganz 
unterbleibt f sodap die Festigkeit der Streifen, die diese 
nach dem VerschweifSen aufweisen sollen, wesentlich genauer 
vorherbestimmt werden kann als bei den heute bekannten 
Streifen. 

Die Einlagerung von Absorptions-Partikel in die Oberflache 
von Kunststoffen ist zwar bereits bekannt (EP-A-0 274 364), 
doch handelt es sich dort um Formteile, bei denen die den 
Formteilen innenliegende Struktur und somit deren Eigen- 
schaften ohne Belang ist. Ziel ist es lediglich ein wirt- 
schaf tlicheres Schwei/Jverf ahren zur Verfiigung zu stellen. Es 
ist Verdienst der vorliegenden Erfindung, erkannt zu haben, 
dap sich bei Anwendung der bekannten Methode die Festigkeit 
der miteinander verschwei/Jten Streifen recht gut voraus- 
bestimmen lSpt* 

Die erf indungsgema£en Streifen zeichnen sich insbesondere 
dann aus, wenn die Absorptions-Partikel eine Leif Shigkeit 
aufweisen, die mindestens drei mal so hoch, insbesondere 
mindestens zehn mal so hoch ist wie die Leitf Shigkeit des 
Kunststoffs, aus dem der Streifen besteht. 

Bevorzugt weist der Streifen eine Dicke auf, die mindestens 
10 mal so gro£ ist wie die Schichtst&rke der die Absorp- 
tions-Partikel enthaltende Oberf Iftchenschicht . 



WO 94/26503 



FCT7EP94/01455 



4 

Streifen, die aus einem oder mehreren Monofilament (en) oder 
Multif ilamentgarn(en) bestehen, haben sich besonders be- 
wahrt. Streifen mit einem rechteckigen Querschnitt haben 
sich besonders bewahrt, wobei die Breite des den Querschnitt 
bildenden Rechtecks mindestens 5 mal so grop ist wie die 
Hohe dieses Rechtecks • 

Die erf indungsgemapen Streifen eignen sich besonders als 
Verpackungsbander aus Kunststoff , die bei ihrer Anwendung an 
ihren Enden miteinander verschweipt werden. Insbesondere bei 
Verbackungsbandern kommt es darauf an, dap deren Festigkeit 
im Bereich der Schweipstelle nicht geschw£cht ist. Insofern 
ist auch Gegenstand der Erfindung ein Streifen, welcher sich 
dadurch auszeichnet, dap er iiber seine Enden mit sich selbst 
iiber die die Absorptions-Partikel enthaltende Oberflachen- 
schicht verschweipt ist. Hierbei empfiehlt es sich, dap 
beide Oberf lSohenschichten des Streifens Absorptions-Parti- 
kel enthalten. Die Verschweipung wird hierbei dadurch 
durchgef iihrt , dap die beiden Enden des Streifens zusammen- 
geprept und mit einer elektromagnetischen Strahlung in dem 
Frequenzbereich, bei dem die Absorptions-Partikel besonders 
viel Energie aufnehmen, beaufschlagt werden. Hierbei geniigt 
es in der Regel, wenn die Streifen zur Durchfiihrung der 
Verschweipung etwa 10 bis 100 Millisekunden der elektro- 
magnetischen Strahlung beispielsweise bei den behordlich 
zugelassenen Frequenzen von 2,45 bzw 5,8 GHz ausgesetzt 
werden . 

Die erf indungsgemSpen Streifen eignen sich auch vorziiglich 
zur Herstellung einer Matte, wie sie in der DE-OS 22 46 051 
beschrieben ist* Die erf indungsgemape Matte zeichnet sich 
dadurch aus, dap sie aus sich uberkreuzenden Streifen 
besteht, die an ihren Kreuzungspunkten miteinander 



WO 94/26503 



PCT7EP94/01455 



5 

verschweipt sind, und dap sie Streifen enthSlt, die fiber 
ihre die Absorptions-Partikel enthaltende Oberf lachenschicht 
miteinander verschweifJt sind. Werden die Streifen in der Art 
eines Geleges ubereinandergelegt, geniigt es, wenn zumindest 
in einer Lage erf indungsgem&pe Streifen vorhanden sind, die 
die die Absorptions -Part ikel enthaltende Oberf lachenschicht 
als Beriihrangsschicht zu den auf diese Streifen aufgelegten 
weiteren Streifen aufweisen. Auch hier kann durch Pressen 
und Beaufschlagung einer hochfrequenten Bestrahlung die 
Schweijiung auf einfache Weise derart durchgefiihrt werden, 
da/3 fast nur im Bereich der die Absorptions-Partikel ent- 
haltenden Schicht eine einer Schweipung entsprechende 
Polymerstruktur nach der SchweiPung vorhanden ist. Es 
empfiehlt sich zur Erhohung der Festigkeit der Matte , 
zumindest die Mehrzahl, vorzugsweise alle Streifen mit ein- 
oder beidseitig angeordneten (beispielsweise bei mehrlagigen 
Matten) Absorptions-Partikel enthaltenden Schichten auszu- 
statten. Werden die Matten aus den Streifen in Form eines 
Gewebes hergestellt, weisen die Streifen giinstigerweise 
beidseitig in ihren Oberf ISchenschichten Absorptions-Parti- 
kel auf. Die die Absorptions-Partikel enthaltende Oberf la- 
chenschicht mup lediglich eine Dicke von einigen Zehnteln 
Millimeter oder weniger, beispielsweise 10 

bis 40 nm, aufzuweisen. Nach Durchfiihrung der VerschweiPung 
weisen diese Gittermatten nahezu dieselbe Festigkeit auf wie 
die Summe der Festigkeiten der in einer Richtung liegenden 
Streifen oder Bander. Hierbei geniigt es, wenn die Bander zur 
Durchfiihrung der Verschweipung etwa 10 bis 100 Millisekunden 
der elektromagnetischen Strahlung beispielsweise bei 2,45 
oder 5 f 8 GHz ausgesetzt werden. 

Die erf indungsgemapen Matten eignen sich vorztiglich zur 
Bodenstabilisierung, beispielsweise an H&ngen, als 
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Untergrund fiir Deponien Oder fur den Gleisunterbau fur 
Schienenfahrzeuge. Zur Befestigung der Rander dieser Matte 
im Erdreich kdnnen die Streifen an ihren Enden Schlaufen 
aufweisen, die in einfacher Weise dadurch hergestellt werden 
kttnnen, dap die erf indungsgemapen Streifen an ihren Enden 
umgeschlagen werden und dann das Ende des jeweiligen Strei- 
fens mit dem Streifen selbst beispielsweise wiederum durch 
elektromagnetische Strahlung derart verbunden wird, dap eine 
Schlaufe entsteht. Die erf indungsgem&Pe Matte zeichnet sich 
deshalb auch dadurch aus, dap zumindest einige der die Matte 
bildenden Streifen an ihren Enden Schlaufen aufweisen. 

Die Verschweipung der erf indungsgemaPen Streifen erfolgt in 
sehr kurzer Zeit, die in der Regel deutlich unter einer 
Sekunde liegt. Die Umwandlung der elektromagnetischen 
Strahlung in Warme erfolgt fast ausschliepiich in dem 
Bereich, in dem die Absorpt ions-Part ikel eingelagert sind, 
so dap lediglich dieser Bereich des Kunststof fs in Schmelze 
umgewandelt wird, sodap der Bereich der Schweipverbindung 
gut durch Wahl der Dicke der die Absorpt ionspart ikel ent- 
haltenden Oberf lachenschicht vorbestimmt werden kann. Durch 
die Einlagerungstiefe der Absorptions-Partikel lapt sich 
also ziemlich genau der Bereich bestiromen, welcher zur 
Herstellung der Schweipverbindung benutzt wird f wahrend die 
anderen Bereiche des Streifens hoc hs tens eine geringfugige 
Erwarraung erfahren, so dap deren Orientierungszustand 
und/oder Kristallisationsgrad erhalten werden kann. 

Die Anwendung der erf indungsgemSpen Streifen empfiehlt sich 
also immer dann besonders, wenn beispielsweise eine durch 1 
Orientierung erhaltene hohe Festigkeit des Kunststof fs in 
Schweipstrukturen aus Streifen gewiinscht ist r da der 
Schweipbereich f in welchem durch das Schweipen bekanntlich 
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eine Desorientierung stattfindet, ziemlich genau vorher- 
bestimmt werden kann, so da£ die Festigkeit einer iiber die 
erf indungsgem&pen Streifen erstellten Schweipkonstruktion 
> eingestellt werden kann. 

Die ErhShung der Festigkeit der Kunststof f-Streif en wird in 
bekannter Weise durch Verstrecken der Streifen erreicht, 
wodurch eine deutliche Erhohung der Orientierung des Kunst- 
stof f polymer en bewirkt wird, 

Entscheidend fur eine Lokalisierung der Schweipstelle bei 
Durchfuhrung der Schweijiung ist die eingelagerte Menge an 
Absorptions-Partikeln. Hierbei hat es sich als besonders 
vorteilhaft herausgestellt , wenn die Absorptions-Partikel in 
einer solchen Menge in die Oberf lac he der zu verschweipenden 
Element eingelagert werden, dap der Abstand benachbarter 
Absorptions-Partikel kleiner ist als die Dicke der Ober- 
f lachenschicht , die die Absorptions-Partikel enthSlt. Je 
geringer der Abstand benachbarter Absorptions-Partikel ist, 
desto irehr konzentriert sich die Hitzeentwicklung auf die 
Oberf lachenschicht, die die Absorptions-Partikel enthalten* 
Hierbei ist es besonders guns tig, wenn die Oberf lachen- 
schicht mit den eingelagerten Absorptions-Partikeln eine 
Leitf ahigkeit aufweist, die mindestens drei mal so hoch ist 
wie die Leitf ahigkeit des Kunststof fs, aus dem die Streifen 
gebildet sind. Die erf indungsgemSp gestellte Aufgabe gelingt 
besonders guns tig, wenn die Leitf ahigkeit der Absorptions- 
Partikel eine Leitf ahigkeit aufweisen, die mindestens 10 mal 
so hoch ist wie die Leitf ahigkeit des Streifens. Hierbei 
haben sich als Absorptions-Partikel insbesondere RuJJparti-' 
kel, Hagnetitpulver und/oder Metal Ipulver als besonders 
gunstig herausgestellt. Weitere geeignete Absorptions- 
Partikel sind in WO 91/19 036 beschrieben. Durch die Dicke 
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der die Absorptions -Part ikel enthaltenden Oberf lachenschicht 
13pt sich der Schweipbereich gut vorbestimmen. Zur Durch- 
fuhrung der Schweipung werden deshalb diinne, die Absorp- 
tions-Partikel enthaltende Oberf lachenschichten bevorzugt. 
Die Schichtdicke wird bei groperen Streifen bevorzugt im 
Bereich weniger Millimeter gewahlt. 

Die Einlagerung der Absorptions-Partikel kann beispielsweise 
dadurch erreicht werden, dap die Einlagerung der Absorp- 
tions-Partikel derart erfolgt, dap die Absorptions-Partikel 
auf die Oberf lache des zu verschweipenden Streifens in einer 
dunnen Schicht aufgebracht werden und in die Oberf lache 
eingeprept werden. Hierzu ist es besonders guns tig, wenn 
zunachst ein Film hergestellt wird, dann die Absorptions- 
Partikel eingeprept und danach aus dexn Film Streifen ge- 
schnitten werden. Die Einpressung kann beispielsweise durch 
Walzen erfolgen. 

Besonders giinstig sind die erf indungsgemSpen Streifen uber 
Mehrkomponentenspinndiisea erhaitlich, bei welchen im Prinzip 
alien Diisenkanalen dasselbe Polymer zugefuhrt wird, wobei 
jedoch mindestens einem Polymerstrom, der zur Bildung einer 
Aupenschicht vorgesehen ist, Absorptions-Partikel beige- 
mischt werden* Je nachdem, ob eine oder mehrere Oberf lachen 
des Streifens zu einer Schweipung verwendet werden sollen, 
kSnnen entsprechend Oberf lachenschichten mit Absorptions- 
Part ikeln vorgesehen werden. 

Sollen erf indungsgemSP Streifen lediglich einseitig ver- 
schweipt werden, benotigen diese Streifen lediglich einen ' 
Zweischichtaufbau, wahrend bei einer zweiseitigen Ver- 
schweiPung naturgemap zwei Oberf lachen Absorptions-Partikel 
enthalten sollten, weshalb sich hierfiir ein 
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Dreischichtaufbau eignet. Insbesondere dann, wenn die 
Streifen Monof ilamente sind, eignen sich Bi-Komponerrtenf aden 
beispielsweise in Seite-an-Seite-Anordnung, insbesondere 
jedoch in Kern-Mantel-Anordnung, wobei jedoch beide Kompo- 
nenten dasselbe Polymer enthalten und lediglich in der fur 
die Schweipung vorgesehenen Schicht Absorptions-Partikel 
eingemischt wurden. 
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Verstreckter, verschwei£barer Streifen aus Kunststoff 
und daraus hergestellte Strukturen 



* * * 



Patentanspriiche : 

1. Verstreckter r verschweipbarer Streifen aus Kunststoff, 
dadurch gekennzeichnet , dap er zumindest eine OberflSche 
aufweist, in welche OberflMche Absorptions-Partikel 
eingelagert sind, die eine deutlich hShere Absorptions - 
fahigkeit fiir elektroxnagnetische Strahlung im Frequenz- 
bereich von 10 bis 50000 MHz aufweisen als der Kunst- 
stoff , aus dem der Streifen besteht. 

2. Streifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dap die 
Absorptions -Partikel eine Leitf Shigkeit aufweisen, die 
mindestens drei iaal so hoch ist wie die Leitf Shigkeit des 
Kunststoff s, aus dem der Streifen besteht. 

3* Streifen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dap die 
Absorptions-Partikel eine Leitf ahigkeit aufweisen, die 1 
mindestens zehn mal so hoch ist wie die Leitf Shigkeit des 
Kunststoff s, aus dem der Streifen besteht. 
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4. Streifen nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Dicke des Streifens mindestens 10 mal 
so grop ist wie die SchichtstSrke der die Absorptions - 
Partikel enthaltende Oberf lachenschicht . 

5. Streifen nach einera oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 er axis mindestens einem 
Monofilament besteht, in dessen Oberf lSche Absorptions- 
Partikel integriert sind. 

6. Streifen nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dap er aus mindestens einem 
Multif ilamentgarn besteht. 

7. Streifen nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dap er einen rechteckigen Quer- 
schnitt aufweist, wobei die Breite des rechteckigen 
Querschnitts mindestens 5 mal grower ist als dessen HShe. 

8. Streifen nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dap er iiber seine Enden mit sich 
selbst iiber die die Absorptions -Partikel enthaltende 
Oberf lachenschicht verschweipt ist. 

9. Matte aus sich iiberkreuz enden Streifen, die an ihren 
Kreuzungspunkten miteinander verschweipt sind, dadurch 
gekennzeichnet, dap sie Streifen nach einem oder mehreren 
der Anspriiche 1 bis 7 enthalt, die iiber ihre die Absorp- 
tions -Partikel enthaltende Oberf lachenschicht miteinander 
verschweipt sind. ' 
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10. Matte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daJ3 
zumindest einige der die Matte bildenden Streifen an 
ihren Enden Schlaufen aufweisen. 
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<M*f«iig the general state of the art which is not 
considered Co be of particular relevance 
"E" earlier document but pnMishcrt on or after the international 
fifiw gj dale 

HrviTT w pt which may throw doubts an priority daim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as ipecified) 
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with die application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X* i**ww»—» of particular "tevaneeyte daimcd invent ion: 
csnrart be considered novel or cannot be considered fc>; 
involve an inventive step when the document is taken alone 

*Y* document of particular relevance; the claimed invention , 
cannot be considered to involve an inventive step when the * 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

*St m dftcummT mrmfrf r — ™ p^n-nt f«i"«y 



Date of the actual completion of the international search 



7 September 1994 



Date of mailing of the international search report 



2 z -09- m 



Name «n4 my^g address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL - 3380 HV Rijswijk 
Td. (.+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (+31-70)340-3016 



Authorised officer 



Attalla, 6 



Fonn PCT /ISA/210 (ncoa* dwtt) (July IMS) 



Information on patent family members 



Infieraaftiona* Application No 

PCT/EP 94/01455 



Patent document 
cited In search report 


Publication 


Patent family 
mrmber(s) 


Publication 
date 


EP-A-0314548 


03-05-89 


FR-A- 


2622144 


28-04-89 


DE-A-2851612 


12-06-80 


NONE 




- 


lab A tlrDj'f j 


t/ U fl oo 


NONE 






DE-A-2246051 


05-04-73 


FR-A,B 
GB-A- 


2153403 
1387701 


04-05-73 
19-03-75 



Form PCT/ISA/nO (pctsnt ftarty mm) (July 1991) 



IntenMOontiO Aktcnzetchen 

PCT/EP 94/01455 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANpjES 

IPK 5 B29C65/36 D01F1/10 B65B13/32 



Nach der Irrternationaien Patentklassinkation (IPK) Oder nach der nationalcn Klassifikation und dcr IPK 



B. RECHERCHIERTB GEBIETE 



Recherchiertcr Mindestnrufstofr (Klassmkationssystem und Klasnfikationsymbole ) 

IPK 5 B29C D01F B65B 



Recherchierte aber nicht zum MindertpnifstofT gehorende Veroffenflichungen, soweit diese unter die recherchiercen Gchiete fallen 



Wahrend der international en Recherche konsultierte dektronische Datenbank (Name dcr Datenbank und evtf . verwendete SuchbegnfTe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kate gone* Bezeichramg der Verdffentlichung, soweit erforderlich miter Angabe dcr in Betracht kommenden Tette 



Betr. Anspruch Nr. 



EP.A.O 314 548 (AXTER) 3. Mai 1989 
siehe Spalte 6, Zeile 5 - Zeile 18; 
Abblldung 1 

DE.A.28 51 612 (BOLDT) 12. Jun1 1980 
siehe Seite 3, Zeile 10 - Zeile 27 

GB.A.2 196 343 (COURTAULDS PLC) 27. April 
1988 

siehe Seite 1, Zeile 21 - Zeile 23 

DE,A,22 46 051 (NIPPON PETROCHEMICALS) 5. 
April 1973 

in der Anmeldung erwahnt 
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| [ Wd tBW VcrtMBentBctoagieB and <kr ForecBung von Fdd C m |X | sieht Anhang P«tentliimlie 



*L* Vcro^flcnoiefattfigy die 



* Pc to n dcrc Kategorien von ang e ge benen VertfTentnchungen 

"A" VcrWTenuichung, die den allgeroemen Stand der Techmk defimert, 

aber nicht alt besonders bedcutsam anzusehen ist 
*E" altercs Dofcuroent. daa jedoch em am oder nach dem international en 

— ist 

ist, einen Prtorititansproch zweifdhaft er- 
dic das Vcrdflcntlichungsdatum etner 
im Rechercnenbertcnt genaimten Veroffenuichung betegt werden 
soil oder die am einem anderen btaondeitn Grand angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O* Vgfif Kgfitltghuitg , die rich «if me mflndliche OfTmharung. 

einc Benutztmg, cine AussteUung oder andere Maflnahmen bezicht 
Ycr6flentUchung, die vor dem inteniatiorulen AmncMedamm. aber nach 

verdflentttcht worden ist 



T Spiterc VerofTentiichung, die nach dem international en 

oder dem Prion tittdatum vtrdflentlicht worden ist und mi t der 

del der 



Amnektong nicht koUidiert, sondera nur zumV< 
Hrfinduog tMgnmdel tegtnfl* " Prinzips oder der ihr zus^imdetiegenden 
Tbeorte angrgchen ist 
*X* VertflcntUchong von bfumrtrftf nrrtnimn g; die bcaniumcl 
kann ailem eufgrund dieser Vcrdflemlichung nicht alsncn < 
Ting* 



*sngfcdt beruhend betrachtet werden 

*Y" Veroffentiichuiig von bctondertr Bedeutung; die 
kaxm nicht als auf ernndc ri sc h er Taugkeit beruhend 
werden, wenn die Veroflentlichung rat einer oder a 
Verd£Tem1ichungen dlfi*f Kategonc in Verbindung 
diese Verbindung fur einen Facnmarm naheUegend 

* A* VeroilentUcttung, die Mitgjied dfrtrPjrn Patem^amilie 1st: 



Datum desAb 



i der international en Recherche 



7. September 1994 



A frifrwl^f des internationalcn RcchcrchcnbcuwKti 



26 -09- 199* 



Name und Postanschhit der Internationale Recherchenbehdrde 
Europitsches Patentamt, P3. S818 PatenHaan 2 
NL - 22S0 HV Rijswijk 
Td. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 eponi. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoUmachngter Bcdienrtcter 



Attalla, G 



FonnhtMl PCT/OA/HS (BXttt 2) (Juti 1993) 



Angiben in VerofTaOlicfaungen, die zur tdbeo Pi trntfiin i ti c gcbcrtn 



I in Rcchcrchcn benefit 
angefflhrtes Patentdokument 

EP-A-03 14548 



Datum der 
Verdffcntlichung 



Intmutionatcs AktxnsctcMki 

PCT/EP 94/01455 



Mitgtied(er) der 
Patentfunilic 



Datum der 
VeritfTentlichung 



03-05-89 



FR-A- 



2622144 



28-04-89 



DE-A-2851612 


12-06-80 


KEINE 






GB-A-2196343 


27-04-88 


KEINE 






DE-A-2246051 


05-04-73 


FR-A.B 
GB-A- 


2153403 
1387701 


04-05-73 
19-03-75 



Ponflbtm PCT/ttA/atO tAntang PfctwitftmlttoKfaU 1990) 



